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Glasfibrer hava hittills i allmanhet framstallts 
av alkalis kt glaa, vilket ar latt smaltbart, men 
det har viaat sig, att desaa fibrer till foljd av sin 
halt av alkali aga vissa nackdelar. Det pa eller 
nara vtan liggande alkaliet i glaset gor ytan 
hygroskopisk. Fran atmosiaren absorberat Vat- 
ten uppldser alkaliet, och den uppstaende los- 
ningen anghper silikatet och inleder en process, 
som leder till forstdring av fibrerna. Vid anvand- 
ning for elektriska isolationsandamal foreliager 
genom narvaron av alkali fara for att glaset 
sjalvt blir ledande, sarakilt vid hogre tempera- 
tnrer. Det losliga alkaliet pa den hygroskopiska 
ytan tilliter aven en jonledning att intrada. Vid 
glaa i fiberform ar verkan av alkaliet sarakilt 
skadlig, emedan vtan av fibrerna ar mycket stor i 
forhallande till deras mass*. 

Uppfinninsen hanfor aig till ett ickfiralkaliskt, 
Idaefeyra, kalk och lerjord innehallande glaa av 
sarskud sammansattning, som framfdr allt ar 
lampad for framstallning av glasfibrer. 

Icke-alkaliskt glaa ar som bekant bestandigare 
mot hoga temperatnrer samt mot inverkan av 
fuktighet oh kemikalier an vanligt glas och ager 
ett hogt elektriflkt motatend. De icke-alkaliaka, 
kiseiayra, kalk och lerjord innehallande glasen 
av ifanWa. sajxunaiiaattningar, vid vilka alkaliet 
har ersattfl exempelvis med alkaliwka jordarter, 
aro dock aven mod* starka flnssmedel siaom kal- 
cinmflnnrid i aH manhet ytter st ternoeratuxbe- 
st&ndioa, cC v. s. 8v&ranAlD8f& laiuru de jcunna 
smaTEaV ^r d«x nastignet, med vilken upplos- 
ningea ar riblandningen foraiggar, si lAWgrai^ 
att omittligt ling tid och hoga temperatnrer aro 
erf ordetHga for en forarbetning i prakti Wn , Dess* 
ntom hava sidana glas icke den vanliga fysi- 
kaliaka stabQiteten nos alkaliglas och overga 
latt iter i det kTiatalliniaka tjllatandet. Deifriga- 
varande" glasen av kind saninianaattning aro icke 
heller utan vid are lampade for fxamstallning av 
fibrer, ty dessa glas hava blott ett snavt tempera- 
turomride, inom vilket de aga for fonngivning, 
t. ex. for ntdragning av fibrer, lampad viskoaitet. 
Da forarbetningsomradet ar snavare och ligger 
vid temperatnrer, vid vilka varmefdrlnster in- 



trada med stor hastighet, ar det svdrt att genom- 
fora framstallningen av ett sadant glas utan 
avsevarda andringar av anordningarna och arbets- 
sattet. 

Icke-aikaliska slaa aro ytterst kritiaka med 
hansyn till de tUlatna granser, inom vilka de 
enskilda bestandsdelarna kunna valjas. Redan 
ringa andringar i sammansattningen framkalla 
betvdande andringar i glaset. 

finligt uppfinningen foreslaa nu sarakilt for 
framstallning av glasfibrer icke-aikaliska glas av 
en sammansattning, vilken latt kan smaltas 
inom en forhallandevia kort tid\ exTmpeivu den 
i vanliga fall lor allraliglas erforderhga tiden. 
Sammansattningen ar sedan, att glaset fram- 
g&ngsrikt motstir avglaaning, d. v. s. ager en 
hog viskoaitet ocn i smalt tHBtand ror sig endast 
trbgt. Icke heller ager vid det nya glaset nagon 
overdriven sknmbudning rum under smalt- 
ningen. Glaset later sig val forarbetas, d. v. s. 
det ager en tillrackligt utatrackt viskoaitets- 
knrva, for att anvandbara prodnkter skola kunna 
framstallas darav. iled hansyn till sin viakoaiteta- 
och temperaturkurva ar det icke allt for kritdskt, 
for att arbetsfdrhallandena skola kunna tillrack- 
ligt kontrolleraa och piverkas. Glaset kan i 
stallet for far gat eller svart aven framstallas 
klart och glanaande. 

Enligt uppfinningen bestar det icke-alkali&ka 
glaset till akillnad frin de kanda sanunanaatt- 
ningarna av 9—30 vikta-% kalcinmoxid, 1—7 
vikto-% niagneaiuznoxidt 7 — 17 vikts-% alumini- 
nmoiid och 51—67 vikts-% fr— i^rvl 

De angivna mangolforhallandena av bestands- 
delarna maste uppratthallas si noggrant s m 
mojlifftf emedan redan ami andringar medfora 
nackdelar. En dkning av lfalL> ^*^ AW over den 
angivna gransen fororaakar en stegring av^vis* 
koattelakoefficienten i sidan grad, att det icke 
mera ar mojligt att kontrollera diametem av de 
fibrer, som skola framstallas av gl^rmnnnan, 
inom limpliga granaer. Dessntom h"ies dan- 
genom temperatnren for smaltnin^en, En rninak- 
ning av fr»iVfr*fcjm nnder den angivna gransen ar 
visserligen snarare mojlig, men det uppstaende 
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Mjukmnespunkten for dessa sias ar hdere an 
:6r vaniica natronkalkstas. men viskositets- 
kurvau sneer orantare uci dc torra an vid dc 
sistnamncia. ^a art ilvtbarhetstiLlstandet vid 
rorarbctninsstempcraturerna dr unireiar der- 
:amma. 

\ tteriiuare iampiiea sammansattninear. =om 
pa crunu ay iranvaron_av__bor_ aro_ biiiiearc,- 
oesta av:- 

SiO. o0.9 v , 

-MeU « 

AU0 3 21.: % 

Fluorid 13. G % 

3iO : 52.4 % 

CaO 0.1 % 

MeO 12.1 % 

AKO, 22 A % 

Fiuond 4.0 % 

Genom anviindninff av iluorid befordras smalt- 
mngsiorioppet ocii minskas viskositeteu. utan 
ate acn kemiska motstandstormaaan hos de av 
sadaua cias iramstailda ribrerna fbrsamras. 

Ytteriigare dassammansattningar. som lamna 
fibrer med dc bnskade egenskaperna. aro: 

I II III 

SiO, .... 33.6 % 50 % t>0 % 

A1A • • • 17.0 % 25.0 % 13.0 % 

CaO .... 13.0 % 10.0 % 8.0 % 

II2O .... 13,0 % 10,0 % 3.0 % 

b;o, .... ZA % 0.0 % 0.0 % 

Na.U . . . o.O % 2.3 ° u 0.0 % 

BeO .... 0.0 % 2.5 % 0.0 % 

BaO .... 0.0 % 0,0 % 6,0 % 

Sora redan namnts iir en vasenuis esenskap 
hos liascn cniist uppfinnineen deras hbea elek- 
triska motstand. Detta kunde fastst alias genom 
jamtorclsefbrsok med av fibermaterial framstallda 
isoierinffsband. som under 48 timmar utsattes for 
en 90 % fuktichet. tvattades i destillerat vatten 
och underkastades proven vid 38° C. Motstandet 
i megohm hos icke-alkaliskt glas enligt uppiin- 
nincen uppgar till 410 megohm. Motstandet hos 
rena alkaiiska glas ar daremot endast 3,2 megohm 
och hos as best 0.2 megohm. 

Rablandnineen smalter latt och ar nagot 
lattare att bear beta an alkaiiska glas. Tempera- 
txxromiadot for utdragningen av det nya glaset 
ligger emellan omkring 11Q9 och 1500° C. Under 
nonnala forhallanden ar en avglashing nastan 
atesluten. 



: r : ucarasmnc av -lasnorcr. utan ana aaara 
.-lasiorcmat icunua .iven iramstaiias av :em 
•jenom nressnm-. oiasnm- oca uccirazniae 

tor iramonnsanaet av :ibrer ur dc icke-aika- 
ussa dasen arn .ie ohka kanda fortarinsssatren 
::auiiur aiic iMu*iiiniKiunarancicc. men aveu uc 
nieu meKanjik utarajmins aroetanue iorfaran- 
uena Umpacie. Det kan iramstiiiias fibrer av 
aerst an uiameter. som iiscer t. ex. meiian 
'J.-j.jj: ocn d.MOTO mm. Tr ribrerna kunna iiber- 
uaua. mattor. -arner. rradar avensom vavda. 
stick-aac eiier virkaac varor iramstailas. Sadana 
yaror asa ert host etektnskt motstand ocu aro 
-rao-ff- ffrad' besianaiea mot fuktichet och kemiska 
inuvtanden. 

Urn fibrer enlist upofinnineen under 43 tim- 
mar utsattas for mvertau av anca. en behandline, 
yiiken forstor fibrer nv alkalielas. visa six inffa 
lakttasoara an^epp vid dc forstnamnda.* um 
fibrer av dct icke-alkaliska zlaset UDphettas till 
300° C. tiUtaser deras drachallfasthet med om- 
krmz ^0 ° 0 , under det att fibrer av alkaiigias i 
detta fall forlora unsetar samma procentsats i 
draghullfasthct. 



Patentansprak: 

I:o) Icke-alkaliskt. kiselsvra. kalk ocii "ler- 
jord innehallandc gias. aurskilt tor framstailning 
av dasfibrer. kannetecknat darav. att det bestar 
av y— :jo vikts-° 0 kalciumoxid. 1 — 7 vikts-% 
majinesiumoxid. 7—17 vikts- 0 ; aluminiumoxid 
och o 1 — 07 vikts- 0 ;, Idseioxid. 

2:o) Icke-alkaliskt glas enligt patentanspraket 
l:o), kannetecknat darav. att det bestar av 
13 — 28 vikts-° 0 kaiciumoxid. 1—7 vikts-% mag- 
Qesiumsoxid. 9—17 vikts-% aiuminiumoxid och 
oj— i;0 vikts-% kiseloxid. 

3:o) Icke-alkaliskt glas enligt patentanspraket 
l:o). kannetecknat diirav. att det bestar av 
27 _ vikts-% kalciumoxid. 4 vikts-% magnesium- 
oxid. 9 vikts-% aluminiumoxid och GO "vikts- % 
kiseloxid. 

4:o) Icke-alkaliskt elas euliirt patentansoraket 
2: ol eller 3;o). kannetecknat darav. att det ager 
en tiUsats av flussmedel upptill 10 vikts- %, viiken 
bestar t. ex. av boroxidr kalciumiluorid. fosfor- 
svreanhydrid. nathumoxid. kaliumoxid eller liti- 
umond.' 

5:o) Glasfibrer. sarskiit for elektriska isole- 
ringar. av icke-alkaliskt glas enligt patentan- 
spraken l:o) och 2:o), kaxmetecknade darav. att 
giaset bestar av 60 vikts-% kiseloxid. 15 vikts-% 
aluminiumoxid och 10 vikts-% kalciumoxid -f» 
magnesiumoxid med en tiUsats av 5 vikts-% 
litiumoxid och 10 vikts-% kalciumiluorid sasom 
flussmedel. 
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